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a. 



Bei diesem Berlcht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufunqsbericht der von dpr mit H^r 
SfS°6reS«" '^^"^""^ ^^''''^ ^'^^^^ erSSe S^m'^/nr gem.B 

Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschiieSlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

(an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt 9 Blatter; dabel handelt es sich urn 
□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und/bder Zelchnungen, die geandert wurden und diesem RArioht 

mtemationalen Anmeldung in der ursprQnglich elngereichten Fassung hinausgeht 
(nurandas Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen 
nnrfn l'^^®""^!^ apgeben) der/die ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugeha^igen Sen eZait/enthalten 
dTvTr^lKl^^^^^^^^^^^ "^^^-"-^ SequenzpLo J angegebln fsthe aSsoS' 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Feld Nr. I 
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□ Feld Nr. VIII 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ^P^acne, in der sie 

° ?fi ^t^"^^ 5."* I'"®** pbersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fiir folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 1 2.4) 

□ internationale vorlliufige PrQfung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter r//,= H^rr, 



Beschreibungy Seiten 

1 -4, 7, 8, 11 -1 6 In der ursprunglich elngereichten Fassung 

®« 9, 10 eingegangen am 24.12.2005 mit Schrelben vom 21.12.2005 

Anspruche, Nr. 

^'^^ eingegangen am 24.12.2005 mit Schreiben vom 21.12.2005 

SequlSJprotokon ^ dazugehorigen Tabeilen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 

4. □ DIeser Bericht ist ohne Berucksiclitigung (von einigen) der diesem Bericht belgefugten und nachstehend 
auf gelisteten Anderungen e^ worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegeblnenS 
fRege^^^^^^^^ "'^^^ Offenbarungsgehalt in der ursprunglich einVreichten Fas^^^^^^^^^ 

□ Beschreibung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll fgrenaueyAnsra/ben;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hlnsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 20 

Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 20 

Ja: Anspruche: 1-20 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 



siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 



1 ) Auf die folgenden Dokumente wird verwiesen: 
D1 WO-A-9967350 
D2 JP-A-2002 142760 (WPI) 
D3 US-A-5486207. 



2) D1 (Anspruche, Beispiele insbesondere 8-9. Seiten 1 9, 22) beschreibt wasserlosliche 
Polyester aus Glycolen, Terephthalsaurederivat, uber 20% Isophthalsaure und 
oxalkyliertem Polyol wie Polyethylenglycol (PEG), ethoxyliertem Glycerin oder 
Trimethylolpropan oder Pentaerythritol zum Reduzieren der Farbredeposition von 
gefarbtem Denim beim Entfarben. Das Molekuiargewicht (MG) ist nioht gegeben in 
D1 wird nioht mehr als 90% Terephthalsaure und PEG mit MG von 2000-8000 
offenbart wie in Anspruch 1 . Weder alkoxylierte C1 -1 8 Alkohole wie in Anspruch 4 
noch die Formel gemaB Anspruch 12 werden in D1 beschrieben. 

D2 beschreibt wasserlosliche Polyester mit einem MG von 500-10000 aus 0-10 C2 
1 0-Alkylenglycol- und 1 -1 0 Terephthalsaure-C2-1 0-alkylenglycol-Einheiten. beim 
Entfarben von gefarbtem Denim. In D2 ist kein PEG mit MG 2000-8000 beschrieben 
w.e in Anspruch 1 . Weder alkoxylierte CI -1 8 Alkohole wie in Anspruch 4 noch die 
Formel gemaS Anspruch 12 mit n=7-1 15 werden in D2 beschrieben. 

D3 (Beispiele, Anspruche) beschreibt wasserlosliche Polyester aus 2-Hydroxy- 
ethansulfonat, Terephthalsauremethylester, Isophthalat, Ethylenglycol und 
Propylenglycol. Bel der Umsetzung entstehen Polyetherole mit mindestens 6 O 
Atomen. der Polyester hat ein MG von 500-8000. Sie werden zum Entfarben von 
gefarbtem Baumwollgewebe eingesetzt. In D3 ist kein PEG mit MG 2000-8000 
beschrieben wie in Anspruch 1. Weder alkoxylierte CI -18 Alkohole wie in Anspruch 4 
noch die Formel gemaB Anspruch 12 mit n=7-1 15 werden in D3 beschrieben Auch 
indiogefarbte Baumwolle wie in Anspriichen 1 und 12 geht aus D3 nicht hervor 



Daher ist der Gegenstand der Anspruche 1 , 4. 1 2 und 1 9 gegenuber D1 -D3 



neu. 



3) Ein Produkt wird nicht dadurch neu, daB es durch ein neues Verfahren hergestellt 
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wird: Der Gegenstand des Anspruchs 20, eine nach den Anspruchen 1-13, und oder 
16-18 behandelte indigogefarbte Baumwolle ist daher nicht neu zumindest 
gegenuber D1 , D2. Artikel 33(2) PCT ist nicht erfulit. 

4) Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist die Farbredeposition beim Entfarben von 
gefarbten Geweben also beim Stone washing zu reduzieren. Ein Effel^t wurde nicht 
gezeigt. Die Beispiele beschreiben Polyestersynthesen. 

Dieselbe Aufgabe ist in D1 beschrieben. Auch in D2 geht es urn Stone washing. 
In D3 geht es dagegen urn die Verhindemng des Ausbleichens. 
Der Gegenstand der Anspriiche 1 , 4, 12 besteht daher in einer Alternative zu den 
zum seiben Zwecl< in D1 und D2 beschriebenen Polyestern. 

Die unterscheidenden Merkmale wie unter 2) genannt gehen weder aus D1 oder D2 
hervor noch werden sie nahegelegt. Folglich ist der Gegenstand der unabhangigen 
Anspriiche 1, 4, 12, 19 erfinderisch (Artikel 33(3) PCT). 

5) Die unabhangigen Anspriiche 1 , 4, 12 sind nicht einheitlich: 

a) In den Anspruchen 1,4, 12 werden verschiedene Polyester definiert. 

b) In den Anspruchen 1 und 1 2 ist indigogefarbte Baumwolle beschrieben wahrend 
dies in Anspruch 4 nicht notwendig ist, dort ist es gefarbtes Gewebe, das 
Baumwollfasern aufweist. 

c) Ferner ist dieselbe Aufgabe bereits in D1 und D2 beschrieben. 
Regel 13.1-2 PCT ist daher nicht mehr erfulit. 

6) Anspruch 1 2 scheint alle Merkmale des Anspruchs 1 zu enthalten und ist daher nicht 
richtig als ein von letzterem abhangiger Anspruch formuliert (Regel 6.4 PCT). 

7) Anspruch 7 kann nur von den Anspruchen 4-6 abhangig sein, Anspruch 9 nur von 
den Anspriichen 4-8 und Anspruch 17 nur von den Anspriichen 8, 10, 11. Folglich ist 
Artikel 6 PCT nicht erfulit. 
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Die Aufgabe wird erfindungsgemalB gelost durch ein Verfahren gemafi Anspruch 1, 
wobei die Monomere (A), (B) und (C) vorzugsweise gr6/3er 90 Gew.%, insbesondere 
grofier 95 Gew.% der eingebauten Monomere ausmachen, sowie Anspruch 4 und 12. 

Bevorzugte Aus-fiihrungsformen sind Gegenstand der Unteranspriiche oder nachfol- 
gend beschrieben. 

Die Verwendung der im erfindungsgemaiJen Verfahren beschriebenen Antiredeposi- 
tionsmittel flihrt zu einem sehr geringen Backstaining bei einem gleichzeitig exzel- 
lenten Stone- Wash-Effekt. 

Die Aufgabe wkd erfmdungsgemaB gelost mit Polymeren wie sie als Schmutzlose- 
polymere (Soil Release Polymere) bekannt sind. Dies sind vorliegend bevorzugt 
amphiphile, vorzugsweise nichtionische Polyester enthaltende Polyether-Monomer 
Sequenzen. 

Zur Herstellung der Polyether-Monomer Sequenzen werde Polyetherole eingesetzt. 
Polyetherole hn Sinne der Erfmdung sind Verbindungen mit ein oder 2 Hydroxygrup- 
pen aufweisend mindestens 6 Sauerstoffatome, vorzugsweise mindestens 10 Sauerstoff- 
atome und insbesondere mehr als 16 Saueratoffatome. 

Diole im Sinne der Erfmdung sind Verbindungen. die 2 Hydroxygruppen und hochs- 
tens eine, vorzugsweise keine Ethergruppen, aufweisen. 

Nach einer Ausfuhrungsform der Erfmdung sind bei Raumtemperatur flieBfahige, 
Polyester, die sich insbesondere aufgrund ihrer fliissigen Konsistenz zur Einarbeitung in 
fliissige Stone-Wash-Formuherungen anbieten, bevorzugt, die durch Umsetzung, vor- 
zugsweise Polykondensation, von 



30 



t 
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(A) 20 bis 50 mol% einer oder mehrerer Dicarbonsaure-Verbindungen, 

(B) groBer 0 bis 30 mol% einer oder mehrerer Diol-Verbindungen mit 2 bis 6 Koh- 
lenstoffatomen, 

5 (C) 1 0, 1 bis 50 mol% eines oder mehrerer wasserloslicher Polyetherole herstellbar 

durch Alkylenoxid-Anlagerung eines oder mehrerer C2- bis C4-Alkylenoxide 
an einen CI- bis C18-, insbesondere CI- bis C6-, Alkohol mit einer Hydroxy- 
Gruppe im Molverhaltnis 4 bis 100 Mol Alkylenoxid zu 1 Mol Alkohol und 
(D) 1 0, 1 bis 29,9 mol % einer oder mehrerer Polyol- Verbindungen mit mindestens 
10 3 OH-Gruppen 

herstellbar sind. 

Obige Verbindungen und deren Vorzugsvarianten sind in der WO 62/18474-Al of- 
fenbart, die hiermit durch Bezugnahme im Hinblick auf die Definition dieser Verbin- 
15 dungen vollinhaltlich auch zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung gemacht wird. 

Die obigen Angaben in mol% gelten abschlieBend und jeweils unabhangig voneinander 
und nehmen Bezug auf die Summe der Komponenten (A) bis (D). Der Polyester ist her- 
gestellt unter Verwendung von im wesentlichen keiner weiteren Komponente, d.h. kleiner 
20 5 mol%, vorzugsweise kleiner 1 mol% weiterer Komponenten. Die Angabe „bei Raum- 
temperatur" steht fiir Temperaturen von 15 bis 25 »C, msbesondere 20°C. 

Verbindungen im Sinne des Hauptanspruchs der vorliegenden Erfindung sind organi- 
sche Verbindungen die neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff nach Umset- 
zung. d.h. Einbau in das Polymer, i.d.R. keine weiteren Atome aufweisen. Dies be- 
deutet etwa, dass die Dicarbonsaure-Verbindungen nach Einbau in den Polyester ne- 
ben Carboxyl-Gruppen, auch Carbonyl- oder Hydroxy-Gruppen tragen konnen. aber 
Z.B, keine Sulfonyl- oder Halogengruppen aujEweisen. 

Die Dicarbonsaure-Verbindung (A) sind aliphatische und/oder aromatische Dicar- 
bonsauren und deren Derivate, d.h. z.B. deren Monoester. Diester, Anhydride oder 
Mischungen. Die Dicarbonsaure-Verbindungen weisen - bezogen auf die Dicarbon- 
saure bzw. Dicarbonsaure-Gruppe - vorzugsweise 3 bis 40 Kohlenstoffatome auf. 
Aromatische Dicarbonsaure-Verbindungen konnen erfmdungsgemafi insbesondere 
Terephthalsaure, Isophthalsaure, Phthalsaure, deren Mono- und Dialkylester mit C,- 
bis Cs-Alkoholen, wie z.B. Dimethylterephthalat sein, wobei auch Gemische dieser 
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d. ) Acyl- und Aroylgruppen mit 4 bis 40 Kohleastoffatomen, 

e. ) Hydroxyacyl- tmd Hydroxyaroylgruppen mit 2 bis 25 Kohlenstoffatomen, 

£) Poly(oxyalkylen)monoalkylpheiiolether, in denen die Alkylgruppe 6 bis 18 
Kohleastoffatome enthalt tind die Polyoxyalkyleugrappe aus 0 bis 80 Oxyal- 
5 kyleneinheiten besteht 

sowie aucb. MisclLixagen davon. 



Besonders bevorzugt sind nichtionische PET-(Polyethylenterephth.alat)-POET (Po- 
lyoxyethyleiitereplith.alat)-Polyester, Diese konnen gewonnen werden durch Poly- 
10 kondensation von Terephthalsaiire bzw. Terephthalsaureestern mit Monoethylen- 
glykol und PolyethylenglykoL Dabei sind Polyethylenglykole bevorzugt mit Mole- 
kulargewichten von 2.000 bis 10.000 g/moL Vorzugsweise sind die gewonnenen 
PET-POET-Copolymeren bei Ranmtemperatur fast mad besitzen gewichtsmittlere 
Molekulargewichte von 5.000 bis 40.000 g/moL 



15 



20 



Weiterhin bevorzugt sind bei Ranmtemperatur fliissige Polyester-Polyether- 
Copolymere, die dxirch die Formel 

X-(OCH2-CH2)n-C-(OOC-R^-COO-RVl-OOC.R^-COO-(CH2-CH20)n"X 



. beschrieben werden konnen, worin jeder R^-Rest ein 1 ,4-Phenylenr est, ggf. mono- 
Oder di- Cl-C3-alkylsubstittdert, ist; die R^-Reste im wesentlichen Ethylenreste, 
1 a2-Propyleiireste oder Gemische hiervon sind; jedes X nnabhangig voneinander fiir 
"Wasserstoff, einen CI- bis C12 Kohlenwasserstoff-Rest, insbesondere Ethyl oder 
25 Methyl steht; jedes n unabhangig voneinander von 7 bis 1 1 5 betragt mid u von 3 bis 
1 0 betragt. 



1 iTaulL' Liiiu WLilULJui AuiM. 
rische Smnmenformel 

30 • (CAP)x (T)z (I)q P)r (P)s (En)t (A)y (EGiTj 

im Mittel beschrieben werden eingesetzt, in der 

(CAP) Endgruppen reprasentiert, die das PaJj^flSTam Ende verschlieiSen mid 

a. ) Sulfoaroylgmppen, 

b. ) Gruppen mitdgj>4?gmel M03-S-(0)u-(CH2)p-(ROw)-, in der M fiir ein 
35 MetaJJiefff'AjaM^ oder snbstituiertes Ammoniumion und R fiir 

lylen oder Misohungen von Ethylen mid Propylen steht, u fiir 0 oder 1, 



iw- VjJ 



WO 2005/056742 
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(T) 

(I) 
(D) 

(P) 



24 C-Atome enthalt und die Polyoxyethylengruppe aus 2 bis 200 Q;jfve- 
thyleneinheiten besteht, 

d. ) Acyl- uad Aroylgruppen mit 4 bis 40 KoMenstoffatomen, 

e. ) Hydroxyacyl"Uud Hydroxyaroylgruppen mit 2 bis 25 Kohleni^ffatomeii, 

f. ) Poly(oxyalkylen)inonoalkylphenolether, in denen die A^lgrappe 6 bis 
18 Kohlenstoffatome enthalt und die Polyoxyalkylenj^ppe aus 0 bis 80 
Oxyalkyleneinheiten besteht 

g. ) sowie Mischungen davon, sind und x fur Wert^J^is 2, 
far eine Aryleadicarbonylgrappe und z fiir eine Z&il von 1 bis 50, 
fiir eine interne anionische Grappe und q fiir ome Zahl von 0 bis 30, 
fiir eine acetalische Gruppe und r fiir eine a&l von groBer 0 bis 80, 
fur Polyolgruppen mit mindestens 3 ---QH-Gruppen s fux eine Zahl von 0 bis 
80, wobei der Anteil des Polyols kle^r als 30 mol% bezogen auf die Summe 
der Monomereinheiten ist, 

(En) eine Poly(oxyalkylen)oxy-Giu|<^e, die aus 2 bis 100 Oxyalkylengruppen auf- 
gebaut ist, wobei t eine Zaio^on 0 bis 25, vorzugsweise grofier 0 bis 25, be- 
deutet und die Alkyle: 

(A) eine l,n-AIkylendicMl^onyl-Gruppe, die aus 2 bis 24 C-Atomen aufgebaut ist, 

und y fOr eine Zah^on 0 bis 15, 
(EG/PG) fur eine Oxj^thylenoxy- oder Oxypropylenoxy-Gruppe oder Mischungen 

davon und ^^fur eine Zahl von 0 bis 80 steht, und 
wobei die Pohjfeter ein Molekulargewichte von 500 bis 100.000 g/mol, vorzugs- 
weise l.OO^Sis 20.000 g/mol, besitzen, 

Obig^olyester sind Gegenstand der WO 99/09125, die hiermit beziiglich der wei- 
tei^ Definition der Polyester, dort als amphiphile Polymere bezeichnet, voUinhalt- 
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Die Synthese der erfindungsgemafi eingesetzten Polymere kann in Form einer di- 
rekten Umsetzung aller Monomerbausteine in einem Schritt erfolgen, so dass statis- 
tisch verteilte Polymere (sog. „random" Strukturen) erhalten werden. Eine andere 
Herstellweise ist eine* Mehrschrittsyntbese z,B, derart, dass eine Vorkondensation 
verschiedener Bausteine erfolgt. 

Grundsatzlich werden Temperaturen von ca. 80 bis 350 °C und Driicke von Nor- 
maldruck bis < 1 mbar eingestellt. Vorzugsweise fiihrt man die Kondensation in 
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Patentanspriiche: 
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1. Verfahren zum Verhindean bzw. Minimieren der Farbredeposition auf textilem 
Gewebe wahrend eines „Stone Wash"- tind/oder „Biostoning"- Prozess angewandt auf 
indigogefarbte Baumwollgewebe, indem man das gefarbte Gewebe aufweisend Baum- 
wollfasem wahrend des Entfarbeprozesses mit einem Anti-Farbredepositionsmittel kon- 
taktiert, dadurch gekennzeichnet, dass das Anti-Farbredepositionsmittel ein Polyester ist, 
herstellbar di3rch Umsetzung zumindest folgender Monomere im Rahmen einer Vereste- 
rungsreaktion: 

(A) eine oder naehrere Dicarbonsaure-Verbindungen, wobei grofier 90 mol% der 
eingesetzten Dicarbonsaure-Verbindungen Terephthalsaure sind, 

(B) eine oder mehrere Diol-Verbindungen mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wobei gro- 
Ber 90 mol% der eingesetzten Diol- Verbindungen Ethylenglykol sind, imd 

(C) von Polyettierolen mit ein oder 2 Hydroxygruppen aufweisend mindestens 6 Sauer- 
stoffatome, wobei groBer 90 Gew. % der eingesetzten Polyetherole Polyethylengly- 
kol mit einem Molekulargewicht von 2000 bis 8000 g/mol sind, und 

die Monomere (A), (B) und (C) grofler 80 Gew.% der eingebauten Monomere aus- 
machen, 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mo- 
nomere (A), (B) und (C) grofier 90 Gew.%, insbesondere zu grofier 95 Gew.% der 
eingebauten Monomere ausmachen. 
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'3 , Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Polyester weiterhin unter Einsatz 

(D) einer oder mehrerer Polyol-Verbindxmgen mit mindestens 3 OH-Gruppen auf- 
weisend 3 bis 12 Kohlenstoffatome, insbesondere Glycerin, 
herstellbar sind. 

4, Verfahren zum Verhindem bzw. Minimieren der Farbredeposition auf textilem Ge- 
webe, indem man gefarbtes Gewebe aufweisend Baumwollfasem wahrend des Entfarbe- 
prozesses mit einem Anti-Farbredepositionsmittel kontaktiert, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Anti-Farbredepositionsmittel ein Polyester ist, herstellbar durch 
Umsetzamg zumindest folgender Monomere im Rahmen einer Veresterungsreaktion: 
(A) 20 bis 50 mol% einer oder mehrerer Dicarbonsaure- Verbindungen, 



m:4 
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(B) grofier 0 bis 30 inol% einer oder mehrerer Diol-Verbindungen mit 2 bis 6 Koh- 
lenstoffatomen, 

(C) 10,1 bis 50 mol% eines oder mehrerer wasserloslicher Polyetherole herstellbar 
5 durch Alkylenoxid-Anlagerung eines oder mehrerer C2- bis C4-Alkylenoxide 

an einen CI - bis CI 8-, insbesondere CI - bis C6-, Alkohol mit einer Hydroxy- 
Gruppe im Molverhaltnis 4 bis 100 Mol Alkylenoxid zu 1 Mol Alkohol, und 

(D) 10,1 bis 29,9 mol % einer oder mehrerer Polyol-Verbindungen mit mindestens 
3 OH-Gruppen, 

10 

5. Verfahren gemaB Anspruch 4, dadurch gekennzei chnet, dass 1 bis 10 
mol% Diol-Verbindung (B) eingebaut werden. 

6. Verfahren gemaB einemderAnspruche 4 Oder 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die gewichtsmittlere Molmasse des Polyesters kleiner 5,000 g/mol, vorzugs- 
weise zwischen 2000 und 5000 g/mol, betragt. 

7. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Dicarbonsaure-Verbindungen (A) Terephthalsaure, Isophthal- 
saiire und Phthalsaure und deren Drivate, insbesondere Terephthalsaure und deren 
Drivate umfassen, vorzugsweise zu groBer 90 mol% Terephthalsaure und deren Dri- 
vate, bezogen auf die eingebauten Dicarbonsaure-Verbindungen. 

8. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass unabhangig voneinander 

(a) keine Tricarbonsaure-Verbindungen, 

(b) kleiner 10 Gew.% Isophthalsaure bzw. deren Derivate und insbesondere keine 
Isophthalsaure bzw, deren Derivate 

eingesetzt werden. 

9. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Diol-Verbindung (B) Ethylenglykol \md/oder Propylenglykol 
ist. 

10. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Polyester durch Einbau anionischer Monomere anionisch modi- 
fiziert ist und/oider endgruppenverschlossen ist. 
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11. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass die Polyetherole (C) Alkylenoxid-Anlagerungsprodukte von Ethy- 

lenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid bzw. deren Mischungen an aliphatische Ci- bis 

5 Ci8-, vorzugsweise Ci- bis Ce-, Alkohole und/oder Wasser sind, an Wasser oder Me- 
thanol, 

12. Verfahren zum Verhindem bzw. Minimi eren der Farbredeposition axif textilem 
Gewebe wahrend eines „Stone Wash"- und/oder „Biostoning"- Prozess angewandt anf 

1 0 indigogefarbte BaumwoUgewebe indem man gefarbtes Gewebe aufweisend BaumwoUfa- 
sem wahrend des Entfarbeprozesses mit einem Anti-Farbredepositionsmittel kontaktiert, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Anti-Farbredepositionsmittel Polyester 
sind, die gemaB Formel 

X-(OCH2-CH2)„-[-(OOC-R^-COO-R^)u-]-OOC-R^COO-(CH2-CH20)a-X 
15 aufgebaut sind, worin jeder R^-Rest ein 1 ,4-Phenylenrest, ggf. mono- oder di- GI- 
GS -alky Isubstituiert, ist; die R^-Reste im wesentlichen Ethylenreste, 1,2- 
Propylenreste oder Gemische hiervon sind; jedes X unabhangig voneinander far 
Wasserstoff, einen Gl- bis G12 Kohlenwasserstoff-Rest, insbesondere Ethyl oder 
Methyl steht; jedes n von 7 bis 115 betragt und u von 3 bis 10 betragt. 

20 

13. Verfahren gemaB einem der Anspniche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, der 
Polyester oder das Polyestergemisch bei Raumtemperatur fliissig ist. 

1 4. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 

25 zeichnet, dass zum Entfarben Abrasionssteine und/oder Enzyme, insbesondere 

zumindest Gellulasen, mit dem Gewebe zum Erzielen eines Stone-wash-Effektes in 
Kontakt gebracht werden. 

15. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
30 net, dass das Antiredepositionsmittel mit dem Gewebe sowohl im Stone- Wash- 

Schritt als auch in einer vorgelagerten Entschlichtung in Kontakt gebracht werden. 

16. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Aaspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Polyetherole (C) 16 bis 180 C2- bis C4-Alkyleneoxid- 

3 5 Einheiten aufweisen. 




mmmi 
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17. Verfahren gemafi einem der Anspriiche 1, 2 und/oder 7 bis 11 , dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Polyester nicht unter Verwendung von Polyolen mit 
mindestens 3 OH-Gruppen hergestellt ist. 

18. VerfahrengemaBAnspruch 12, dadurch gekennzei chnet, dass die Poly- 
ester Molekulargewichte von kleiner 5000 g/mol aufweisen. 

19. Verwendung des Polyesters definiert in einem der Anspriiche 1 bis 13 und/oder 
16 bis 18 zum Verhindem bzw. Minimieren der Farbredeposition auf textilem Ge- 
webe wahrend eines „Stone Wash"- oder „Biostomng"- Prozesses von indigogefarb- 
ten Baumwollgeweben. 

20. Indigogefarbtes BaumwoUgewebe dadurch gekennzei chnet, dass das 
indigogefarbte BaumwoUgewebe zum Verhindem der Farbreposition in Anwesenheit 
eines Polyesters wahrend eines „Stone Wash"- oder ,3iostoning"- Prozesses hergestellt 
ist und der Polyester ein Polyester gemafi einem der Anspruche 1 bis 13 und/oder 16 



bis 18 ist. 



20 
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